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Reschreibung : 



Tief ziehbarer Verbundwerkstof f , bestehend aus Aluminiumdeckblechen 
und einer dazwischen angeordneten Isoliermatte 

Die Neuerung betrifft einen tief ziehbaren Verbundwerkstof f , beste- 
hend aus Aluminiumdeckblechen und einer dazwischen angeordneten 
Isoliermatte. Derartige Verbundwerkstof fe sind aus der DE OS 37 
21 715 bekannt. 

Die Tief ziehbarkeit derartiger Verbundwerkstof fe ist nicht fur 
alle Anwendungsf alle ausreichend. So nuissen beispielsweise im 
Fahrzeugmotorraum die im Bereich von Abstrahlwarme liegenden 
warmeempf indlichen Bauteile durch in ihrer AuBenkontur exakt 
angepaBte Warmeabschirmbleche geschiitzt werden. Da hierfiir oft- 
mals wenig Raum zur Verfugung steht, konnen nur solche Verbundwerk- 
stof fe gewahlt werden, die ein hohes Umf ormvermogen bei gleichzei- 
tig ausreichender Stabilitat und sehr guter thermischer 
Isolierwirkung auf we is en . 

Aufgabe der vor liegenden Neuerung ist es, die als Warmeabschirm- 
bleche eingesetzten Verbundwerkstof fe in ihrem Warmeisolationsverhal- 
ten und in ihrer Verf ormbarkeit weiter zu verbessern. Dies wird 
neuerungsgemaB durch die in den Schutzanspriichen angegebenen 
MaBnahmen ermoglicht . 

Im Gegensatz zu den im Stand der Technik bekannten Losungen 
weist der neuerungsgemaBe Verbundwerkstof f eine reduzierte Blech- 
dicke bei gleichzeitig verstarkter Fasermatrix auf. Vorzugsweise 
wird die Glasnadelmatte zusatzlich durch ein Glasf asergelege 
verstarkt, wobei die Verbindung zwischen den Glasf asern durch 
eine dichtere Vernadelung verbessert werden kann. 




Tm folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausf iihrungsbeispie- 
Yes naher eriautert. 

Das Ausf Lihrungsbeispiel besteht aus einer Glasnadelmatte 3, die 
zu den AuBenseiten hin mit jeweils einem Deckblech 1,2 versehen 
ist. Zwischen den Deckblechen 1,2 und der Glasnadelmatte 3 
befinden sich Schichten 4,5 eines Polyolef in-Copolymeres . 

Gegeniiber den marktiiblichen Glasf asermatten ist die Glasnadel- 
matte aus geschnittenen Glasstapelf asern mit einer hohen Eigenstei 
figkeit versehen, so daB die fur das Bauteil erf orderliche Bauteil 
steifigkeit erhoht wird. 

In einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm konnen die Schichten 4,5 
aus einem Mischpolymerisat auf Basis Acrylsaure, Acrylester und 
vinylacetat bestehen. 

Die Dicke der jeweiligen Schichten betragen in Beispiel.l: 

mm 
mm 
mm 

Beispiel 2: 



Deckblech 1 : 0,5 

Glasnadelmatte 3: 5 
Deckblech 2 : 0,3 



Deckblech 1 
Glasnadelmatte 3 
Deckblech 2 



0,3 mm 
4 mm 
0,15 mm 



*onn, 19.03.1900 
A 63o 



Schutzanspruche : 



1. Tief ziehbarer Verbundwerkstof f , bestehend aus Aluminiumdcck- 
blechen und einer dazwischen angeordneten Isoliermatte aus 
Glasfasern, dadurch gekennzeichnet , daB die Isoliermatte 
aus einer Glasnadelmatte (3) besteht, die eine Rohdichte 
zwischen 80 - 200 kg/m 3 und eine Dicke von 3 - 10 mm 
aufweist, und daB jedes der Aluminiumdeckbleche (1,2) mit 
einer Dicke von 0,15 - 0,55 mm uber jeweils eine Schicht 
(4,5) eines Polyolef in-Copolymeres mit der Glasnadelmatte (3) 
verbunden sind. 

2. Tief ziehbarer Verbundwerkstof f nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schichten (4,5) aus einem .Mischpoly- 
merisat auf Basis Acrylsaure, Acrylester und vinylacetat 
bestehen. 
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